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^aeltetgoimlerende IiagerbliohBe" 

Sle Erflndung betrlfft elne pbrOse aelbataohiiile^ 
rende Lagerbliohse aue gestnteirteiii Metallpulver ftir WalleiL. 

Selbataolimlerexide Lagerbtiohsen aua In FreSf ormen ^ 
verprefiten unid dann gealnterta&y d«l3t« pel elner bestlmmten 
Temparatur In aliier . Bohutsgaaatmoaplifire erhltaten Hetall«- 
pulvern alnd bareita bekannt • Die araaugta aelbataQlWlertiide 
Lagerbttbhaa baateht aua poraaam iletalli weiohaa gaw8bniio)t 
mlt mtfgliobat retnam UinaralVl wlrd. Wemi in eiiiar 

aolohdxx.selbataohmieraziden Iiagarblioliaa eina Walla IKuft,; 
bewirlct die Tert^llung dea zwlaolien Welle und LagarbUohjsa 
vorhandeneix Splelea elne Saugwlrkungt duroli welohe eln Xell 
dea ttlea aua: dar Ijagarbttohaaiiaiaaaa beraapgaaaugl; wirdt. wo- 
bei aloh zwlaohaii Wallii imd Xagarbttohaa aln Olflia btldat* 
])ar Olfiifli iiat alna auaanimaiilifiiigeiida Soliielitt mo langa dia 
Balaistung: dar Walla Alolit aintn baatlnmiian Wart ttbarapliriil-- 
tat. Saa 01 iiiaBt pralrtladh iafto6)L In di>al Saliatrttman^ . 
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Eln Tell des Dies fllefit urn die Welle und verhindert, dafi 
die Welle die Lagerbiiobse berUhrt. Eln welterer Tell des , 
Qlea wlrd In dem unter Sruck atehenden Olfllmbereicli In die 
Foren der selbstachmlerenden Lagerbliobae gediiickt und In 
dem gegenUberliegenden, unter Saugdruclc atebenden Bereioh 
aua den foren der BUohae geaaugt^ Eln Tell dea Olea wandert 
aohlleBllch In dem unter Sruok atehenden Olfllmberelch naoh 
den Stlrnfl&dhen der Lagerbtichae , bildet dabei an den Lager 
bUobaenenden awel Binge und wlrd In dem unter Saugdruck ate^ 
henden Bereioh wleder in die BUcbaenmaaae geaaugt^ 

Ea wurde nun featgeatellt, daB eln Tell der po* 
rOaen Metallmaaae der Lagerbiichae unter der Elnwirkung dea 
Saugdruckea auatrocknete und dadurch Luf t in deh Olfilm ge- 
aaugt wurde 9 ao daB alch der Relbungakoef f iaient .erhQhte 
und die grtf fite Belaatbarkeit der LagerbUchae verminderte • 
Zur Beseltlguhg dleaer Eracheinung wurde bereita die Anord- 
nung elner feinst^orlgen Sohlcht In der Iiagerbiichae vorge^ 
80hlagen» wobei der Porendurohmeaaer ao kleln iat, dafi die 
kapillare Spumung dea in den Foren befindlichen Olea Uber 
'10 Hewtbn liegt und. die Luft Infolgedeaaen nlcht durob die 
feinatporige Soblobt tret en kann. 

Die Lebenadauer der liblloheny durch elhe ^ua&tZ'- 
llohe feinatporige Innenaohioht verbeaaerten selbatachmle^ 
rend.en Iiagerbttohaen hBngt yon den Dlverluaten ab, die in- 
f olge der Siidung von Olringen auf der umlauf enden Welle an 
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den La^erbttchBehenden entstehen. Perner hfixigt eie von den 
OlverluBten a1», die daduroh auf treten, dafl die umlaufende 
Welle sicli etwas in Langsrichtung verscshiebt, ao daB auf 
der Welle kleinste Olmengen aus der Lagerbiichse gelangen 
und wegsppitzen» Auf diese Welse geht mit der Zeit eln gro- 
Ber Teli dea Bled verioren, der Olfllm wird unterbroohen 
und die Lagerbtlcliae frlBt aich sehr aohuell feat. 

Der Krfindung iiegt die Aufgabe zugrunde, die 
(ilverluate lierabzuaetsen. Sie Icann eowohl auf ilbliche Belbet 
BOhmiereiide ale auch auf verbeseerte, an der Welle mit einer 
f einstporigen Schicht veraehene Lagerbtichaen angewandt wer- 
deno Bie LagerbUchse gemfifi der Brfindung be ait zt an miti- 
destena einem Ende der Bohrung> in welcber die Welle Ifiuft, 
eine ringf ormlge Kammer • 

Niachstebend aeien anhand der Zeichnung mehrere 
Ausfiihxrungdbelapiele der Erf indung beschrieben. Ba zeigeht 
Pig, 1 eine erfindungagemKBe Lagerbticbae in axialem Schnltt, 
Pig, .2 elnen axlalen Schnltt einer anderen erf IndungagemSBen 
LagerbttclLBe • 

Die selbatacbJiiierende LagerbUchse 1 nach Pig. 1 
bestebt in bekannter Welse aus einem porQsen gesinterten 
MetalX. In der Botarung der Lager bUcbs.e befindet slob eine 
Welle. 2m An j6dem Ende .der Bohrung let eine erfindungs- 
.gem£Be, z.B. ala Auanehmung auagebildete Keunmer 5 vorge-^ 
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sehen. Die slch normalerwelee an den Lagerbtiohsenenden bil- 
denden dlrlnge, llegen dabel In den zwlschen der Welle und . 
der. Lagerblichf^e ..angeordneten Kammern 3f ao dafi das 01 nlcht 
auB der LagerbtLchse trltt. Werni die Welle 2 -eich in L&ng8<=-. . 
rlohtung urn wenlger ale die Lfinge der Auenehmungen 3 ver* . 
Bchiebt, apritz^ das auf dem entaprechendeii Abechnitt der 
Welle 2 beflndliche 01 in die. Ausnehmungen 3$ in deren W£Lnde 
es infolge deren Porigkeit eindringtf so dafi es nicht ver- 
ier engeht. 

.Die Belbatsohmlerende LagerbUohee. naoh Fig. 2 
besteht aua einer IiIetallpulTermaBBe 4 einer allgemein fUr 
diese LagerblichsenauBfilhrung gewShlten Forosit&t, wobei 
im Bereioh der Welle 2 Jedooh eine Randsohloht 5 vorgeee- 
hen iet, welolie viel feinere Poren aufweiet* An den Enden 
der LagerbUchse Bind Auanelimungen 6 derart angeordnet, dafi 
hier die felnporige Reuidaohicli't 5 {5rtlich imterbroohen ist. 
Saa 01 der eich in den Ausnehsiungen 6 bildenden Olringe 
wlrd von dem grobporigen, ttufieret aufnahmeftthlgen Me tall 
in den AuBnelmungen 6 aufgesaugt* 

Xm Folgenden seien zwei praktieche Beiapiele er- 
ISLuterty welclie den Wert der Erfindung hinsichtlich der 
Lebensdauer der • LagerbUchaen zelgen* 

Beispiel T: 

Eine Welle von 25 mm Durohmesser, die in einer 
aelbBtBchmierenden , nicht die erfindungagem&fien Terbes- 
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serungetL und ntcht die f einatporige Innenschioht aufwei- 
senden:iak0i*T3Uch0e lief^ wurde mit 560 Newton enteprechend 
ca. .56 kp belastati Die lagerbUchse war 19 mm- lang^ Die 
Dr:ehzahl ,der Welle tietrug 1400 Umdrehungen pro Minute. 
Welle und Iiagerbiichae waren fUr einen. Laboratbriumsversuoh 
besondera eorgfaitig ausgef tilirt. Trotzdem war daa 01 nach. 
140 Stunden reatlpe verbraucht, und die Welle hatte aich 
in der LagerbUchee f estgefreaaeh. 

Bin gleioher Verauoh wurde in gleiciier Weise mlt 
einer Lagerbiiohse gleioher *£^ge durchgefUlirt, welohe aber 
an ihren Enden awei Auenehmurigen besaSr die einen Duiroli- 
mesaer von 25 iS mm und eihe Lfinge von je 2,5 mm batten. 
Trptz der Verkleinerung der Lagerflache durch die Ausneh- 
mungen betx^ug die Lebenadauer der lagerbtichae liber 1200 Stun 
den. . . • 

SystematiBCh in gleioher Weise -auagefiUirte wei- 
tere Versuohe, bei denen die Lagerflache in beiden Pollen 
entweder wi6 vor untersohied^loh oder duroh Langermachen 
der erfindungBgemfiBen Bttchae gleich war, ergaben, daB die' 
lebensdauer.r bei den nicht mit Ausnehiauiigen veraehenen Lager- 
bttohsen 120 bia 170. Stunden und bei deii mit 2 Ausnehmuhgen 
veraehenen Lagerbttchaen 900 bia 1760 Stunden bLe'6rug* 

■ Bei spiel 2: 
/ Gleiohe Verefuohe. wle die dea Beispiels t vrurden 
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an LagerbUohsen glelcher Grofie, welche aber mlt der felnst- 
porlgen Randschlcht gemaB Flg« 2 Verseheh waren, durchgefUhrt 
Die Lebensdauer betrug bel der nlcht, mlt Ausnehmungen ver^ 
sehenen Lagerbtiohse' 700 bis 900 Stunden und bel der mlt 
zwel Ausnehmungen versehenen Lager bU&hse 5000 Stunden, wo- 
.bel In letzterem. Falle keln^rlel SchfiLdlgung aufgetreten war* 

Glelohe Versuche wurden bel zehnmal so grower 
Belaatung durchgefUhrt. Die is^rgebnlsse zeigten vergleichs- 
weise glelche Standzelten der La^rerbUchsen.. 

Selbstverstandlich ist die iJJrfindung nicht durch 
dia Mlnzelheiten der vorbeschriebenen Ausf uhrungsbeispiele 
begrenzt. Vlelmehr kdnnen dies.e Beisplele Im Rahiinen der Er- 
flndung abge&ndert werden. 
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M H. t a f r a m La Mfctallurgie PranQaifle des Poudree, 
56, Rue de Londres, Paris 8^, (Prankreicli) 

. PatentatiBprUche i 

PorOse selbstschmlerexide LagerbUchse aus gjBSlntertem Metall* 
pulver ftir Wjsllen, d a d u r c h g e k e n n z e 4 c h - 
net, daJB an mlndestena elnem Ende ddr Bohrung, In wel- 
Cher die Welle laufty eine Hlngkammer angeordnet let.. 

PorSee selbstBchmlerende LagerbUchse nach Anspruch 1 f 
d a d u r c h g e k e h n z e 1 c h n e t , daB die 
Rlngkammer eiu^ elner in der LagerbUchse an der Bohrung ver- 
ge sehenen Aasnehmung besteht. 

Porose selbstBohmierende LagerbUchse nach den AnsprUchen 
1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t, 
dafi die LagerbUchse innen elne dUnne f elnstporlge und aufien 
elne nlcht so . f elnporlge Schlcht besltzt und: die Rlngkamzner- 
h5he grSfier als die Blcke der dUnnen Innensohlcht let* 
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